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(57) Abstract: The invention concerns an iron vaporisation chamber coating, said coating initially comprising a layer consisting 
essentially of sodium silicate (10), and at least locally a fibre mat or a hydrophilic fabric (11). The invention is characterised in that 
said initial coating is treated with a product containing phosphorus and having an acid group. 

(57) Abrege : Revetement de chambre de vaporisation de fer a repasser, ce revetement comportant initialement une couche compo- 
sed essenliellemenl de silicate de sodium (10), et au moins localement un mat de fibres on un tissu hydrophile (1 1), remarquable en 
cc que cc revetement initial est traite par un produit contenant du phosphore et possedant un groupement acide. 
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REVETEMENT DE CHAMBRE A VAPEUR DE FER A REPASSER 

La presente invention concerne les fers a repasser a vapeur. 

5 Ces fers comportent classiquement une semelle composee d'un corps 
generalement en aluminium moule, et d'une coiffe recouvrant la partie inferieure 
de ce corps et venant au contact du linge a repasser. Le corps de la semelle 
generalement en aluminium comprend un element chauffant, une chambre de 
vaporisation quasi instantanee de I'eau et des canaux de distribution de la vapeur 
1 0 produite vers les orifices de vapeur diriges sur le linge a travers la coiffe. 

Le corps de la semelle doit assurer aussi bien la vaporisation de I'eau que le 
maintien en temperature de la coiffe. 

La temperature d'ebullition de I'eau etant constante au voisinage de la pression 
atmospherique, la temperature de la surface chauffante mouillee d'un 
15 evaporateur ne varie qu'avec la puissance de vaporisation done le debit de 
vapeur. Cette temperature de surface varie assez faiblement autour de 110- 
130°C. A I'inverse, la temperature du corps chauffant de la semelle peut etre 
reglee suivant les tissus dans une plage de I'ordre de 80°C a 200°C. 

La chambre de vaporisation est revetue sur ses faces mouillees d'une couche 
20 d'un revetement hydrophile a faible conductivity thermique qui permet a la 
surface mouillee de rester a une temperature compatible avec une bonne 
vaporisation sans calefaction, quelle que soit la temperature du corps 
chauffant, I'etendue de la surface mouillee s'ajustant avec le debit d'eau et le 
flux thermique. 

25 On connaTt le brevet FR 2696197 dans lequel cet etalement de I'eau et le 
mouillage sont favorises. Le revetement de la chambre est un silicate sur lequel 
est pose un mat de fibres ou un tissu retenu par une grille pouvant elle-meme 
etre revetue. Les fibres ont I'avantage d'augmenter la surface specifique de la 
region mouillee tout en completant ('isolation thermique, de stocker et de 

30 repartir I'eau sur la surface de la chambre avant qu'elle se vaporise. 
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De meme on connait le brevet FR 2707732 dans lequel est decrite une 
chambre de vaporisation dont le fond est constitue de fibres hydrophiles 
partiellement noyees dans le materiau constitutif du corps chauffant de la 
semelle. 

5 Cependant, le revetement principalement compose d'un silicate est sensible 
aux contaminations et a une duree de vie trop limitee. Par ailleurs la 
mouillabilite des fibres est generalement obtenue par enlevement de 
I'ensimage ce qui active leur surface mais les rend sensibles a des 
contaminations diverses, de sorte que des problemes de refus de vaporisation 
10 peuvent ponctuellement se produire, caracterises par une absence de 
mouillabilite du revetement, se traduisant par du bruit et des crachements d'eau 
par les trous de vaporisation de la semelle. 

On sait par exemple par I'article 'la ceramique de A a Z' paru en 1977 dans la 
revue 'L'lndustrie Ceramique' que des sels phosphores tels que le phosphate 

15 d'aluminium donnent avec la silice des composes difficilement lavables. Le 
brevet EP 0425043 utilise ces proprietes pour ameliorer le depot dans les 
chambres de vaporisation des fers a vapeur en partant d'une solution de silice 
colloi'dale. Mais ce brevet ne suggere pas I'emploi de silicate de sodium comme 
produit de base pour le depot, le silicate ayant I'avantage de nettoyer et 

20 derocher la surface d'aluminium sur lequel il est applique en saponifiant les 
graisses eventuellement presentes, ce qui simplifie le process d'application et 
permet un bon ancrage des couches suivantes. 

Le brevet FR2522318 cite une autre propriete des phosphates, en particulier du 
tripolyphosphate de sodium, qui, solubilise dans I'eau a vaporiser empeche le 
25 fer de s'entartrer. De meme le brevet FR2757364 cite I'utilisation de 
I'hexametaphosphate de sodium dans I'eau a vaporiser pour empecher le tartre 
de se deposer de facon incrustante dans le fer. Mais ces brevets ne disent rien 
quant a I'amelioration de la mouillabilite de la chambre de vaporisation, et les 
produits cites restent solubles. 

30 On sait egalement que les produits phosphores de type organique ont aussi 
des proprietes anti-calcaire et egalement des proprietes de stabilisation des 
emulsions a de tres faibles concentrations. 
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L'invention decrite ci apres a pour objet un revetement de chambre de 
vaporisation pour fer a repasser ameliore pour en augmenter la duree de vie, 
ayant une moindre sensibilite aux contaminations ainsi qu'a I'entartrage, et une 
excellente performance de vaporisation. 

5 L'objet de l'invention est atteint par un revetement de chambre de vaporisation 
de fer a repasser, ce revetement comportant initialement une couche 
composee essentiellement de silicate de sodium, et au moins localement un 
mat de fibres ou un tissu hydrophile, remarquable en ce que le revetement 
initial a recu un traitement surfacique par un produit contenant du phosphore et 
1 0 possedant un groupement acide. 

Le produit phosphore reagit avec le silicate en neutralisant la soude et s'allie 
avec la silice restante pour constituer des corps difficilement lavables. La 
reaction bien qu'incompletement analysee se produit en surface du depot de 
silicate et preserve I'accrochage de la couche sur le support. La surface devient 

15 chimiquement plus neutre atteignant un potentiel hydrogene (PH) de I'ordre de 
7 en surface, ce qui la preserve de contaminations accidentelles. La presence 
de phosphore permet d'obtenir une mouillabilite exceptionnelle a chaud, y 
compris sur les fibres qui peuvent ne pas etre silicatees, et la presence de ces 
fibres permet un etalement de I'eau a vaporiser sur une grande surface, 

20 augmentant ainsi les performances. Les fibres permettent aussi de retenir une 
plus grande quantite de produit issu du traitement. 

Par ailleurs on constate que les depots de tartre adherent moins sur un tel 
revetement. 

Plusieurs corps phosphores conviennent pour le traitement. On peut utiliser le 
25 triphosphate d'aluminium par exemple, mais, 

De preference le produit de traitement est un phosphonate par exemple I'acide 
amino-trimethylene-phosphonique en solution dans I'eau. 

Par rapport a ('utilisation de produits inorganiques et a resultat egal I'utilisation 
de phosphonates est avantageuse car il en suffit au maximum de quantites 
30 ponderales dix fois moindres. Le process et les installations de detoxication qui 
peuvent lui etre liees en sont simplifies. 
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Avantageusement le produit de traitement comporte un produit d'addition tel 
qu'un molybdate de sodium, un diacetate de molybdene, un chlorure de 
calcium ou de magnesium favorisant la liaison des couches deposees. 

Ce produit complementaire assure une meilleure cohesion de la surface traitee. 

5 Avantageusement le produit de traitement contient de la silice colloidale. 

La couche de silicate s'en trouve renforcee et les fibres mieux enrobees. 

Avantageusement, le revetement est obtenu par evaporation d'une solution du 
produit de traitement dans la chambre prealablement revetue de silicate de 
sodium et au moins localement de fibres. 

10 Cette solution permet une bonne repartition du produit de traitement et une 
bonne reaction avec le revetement initial. 

L'invention sera mieux comprise a la lecture de I'exemple ci apres et du dessin 
annexe. 

La figure 1 est une vue en section iongitudinale par un plan vertical d'une semelle 
15 de fer a vapeur comportant une chambre de vaporisation revetue, la semelle 
etant horizontale. Seul le revetement initial de la chambre est represente. 

Dans une version preferee de l'invention, un fer a repasser a vapeur comporte 
une semelle composee d'une coiffe 1 constituant la surface de repassage, un 
corps chauffant 2 en aluminium et en liaison thermique avec cette coiffe. Le 
20 corps chauffant comprend un element chauffant 6 et une chambre de 
vaporisation 3 d'eau en provenance d'un goutte a goutte positionne sur une 
ouverture 4 de la plaque de fermeture 5 de la chambre a vapeur. 

Le revetement de la chambre de vaporisation 3 est compose d'un revetement 
initial sur lequel, selon l'invention, est applique un produit de traitement 
25 augmentant les performances de vaporisation de la chambre. 

Le revetement initial de la chambre de vaporisation 3 comporte une couche 10 
de silicate de sodium adherant fortement a la paroi du corps chauffant 2 en 
aluminium. Sur cette couche est depose un tissu 1 1 en fibres de verre dont 
I'ensimage a ete enleve apres fabrication. Une grille 12 maintenue par des rivets 
30 13 issus du corps chauffant 2 fixe le tissu en fibres 11. Le tissu 11 recouvre au 
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moins la partie de la chambre 2 soumise a la chute des gouttes d'eau, au droit de 
I'ouverture 4 de la plaque de fermeture 5. 

Dans une autre version, le tissu 1 1 est fixe sur le corps chauffant 2 par la grille 
12. Le silicate, depose ensuite, impregne le tissu 1 1 . 

5 Dans une version preferentielle la couche de silicate 10 est renforcee par 
I'evaporation d'une solution de silice colloTdale dans la chambre de vaporisation 
3. 

Selon une version preferentielle de I'invention le produit de traitement est une 
solution dans I'eau d'un acide phosphonique tel que I'acide amino-tri-methylene- 
10 phosphonique. Ce produit est repandu en solution sur le revetement initial a 
raison d'environ deux microgrammes par centimetre carre de surface de 
revetement puis la solution reagissant sur le revetement initial est evaporee. 

Avantageusement le produit de traitement comporte un element de liaison tel que 
du molybdate de sodium, et eventuellement un agent de renfort comme la silice 
1 5 colloTdale. 

Suivant une realisation pratique de I'invention on evapore une solution de silicate 
dans la chambre de vaporisation 3, puis apres refroidissement on fixe le tissu de 
verre 1 1 avec la grille 12 pour obtenir le revetement initial, puis on evapore 15 ml 
d'une solution a 3% de silice et 0.3% de phosphonate dans la chambre de 
20 vaporisation et on obtient le revetement definitif, les valeurs indicatives citees 
correspondant a 25 centimetres carre de surface de chambre. 

Le revetement initial de type connu possede une bonne adherence a la paroi du 
corps chauffant 2. Ce revetement initial est concerne en surface par le traitement, 
mais la liaison en profondeur avec le support 2 n'est pas affectee, ce qui donne 
25 au revetement selon I'invention une bonne adherence. La neutralisation de la 
surface basique du revetement initial diminue la sensibilite du revetement selon 
I'invention aux contaminations diverses et la presence de phosphore lui donne 
des caracteristiques de mouillabilite a chaud tres utiles. 
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REVENDICATIONS 



1 . Revetement de chambre de vaporisation de fer a repasser, ce revetement 
5 comportant initialement une couche composee essentiellement de silicate 
de sodium (10), et au moins iocalement un mat de fibres ou un tissu 
hydrophile (11), caracterise en ce que le revetement initial a regu un 
traitement surfacique par un produit contenant du phosphore et possedant 
un groupement acide. 

10 2. Revetement selon la revendication 1 caracterise en ce que le produit de 
traitement est un phosphonate par exemple I'acide amino-trimethylene- 
phosphonique en solution dans I'eau. 

3. Revetement selon Tune des revendications precedentes caracterise en ce 
que le produit de traitement comporte un produit d'addition tel qu'un 

15 molybdate de sodium, un diacetate de molybdene, un chlorure de calcium 
ou de magnesium favorisant la liaison des couches deposees. 

4. Revetement selon I'une des revendications precedentes caracterise en ce 
que le produit de traitement contient de la silice colloldale. 

5. Revetement selon I'une des revendications precedentes caracterise en ce 
20 que le revetement est obtenu par evaporation d'une solution du produit de 

traitement dans la chambre prealablement revetue de silicate de sodium et 
au moins Iocalement de fibres. 
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